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@ Composition pateuse dlorgancpolyslloxane vulcanlsable a temperature ambiante en un elaslom^re silicone utillsabie 
particuller en podologie et en art dentaire. 

^ La presente invention concerne une composition pateuse 
diorganopolysiioxane vulcanlsable a temperature ambiante en 
un elastomere silicone, caracterisee en ce qu'elle comporte : 

1. -3 diorganopoiysiloxanes vinyles dent une gomme et 
- deux huiles de viscosite differente, 

2. - un organohydrogenopolysiloxane, 

3. - un catalyseur au platine, 

4. - une charge choisie parmi I'aluniine et I'hydroxyde 
d'aluminium, 

5. - un plastifiant. 

Les compositions selon I'inventlon sont utilisables notam- * 
ment en podologie et dans I'art dentaire. 
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Description 



COMPOSITION PATEUSE DIORGANOPQLYSILOXANIE VULCANISABLE A TEMPERATURE AMBIANTE EN UN 
ELASTOMERE SILICONE UTILISABLE EN PARTICULIER EN PODOLOGIE ET EN ART DENTAfRE 



La presente invention concerne une composition 
pateuse diorganonopolysiloxane yulcanisable a tern- 5 
perature annbiante en un elastomere silicone et 
utilisable en particulier en podologie et en art 
dentaire. 

Les compositions pateuses selon I'invention font 
partie de la* fannille des connposition^ diorganopolysi- 10 
loxane vulcanisable a temperature amblante en 
presence d'un catalyseur metallique generalement • 
a base de platine par des reactions de polyaddition 
entre des radlcaux vinyle et des atomes d'hydrogene 
lies directement a des atomes de siliclum des 15 
chatnes polyslloxanes. Ces compositions polyaddi- 
tion sont connues depuis fongtemps et sont decrites 
dans de nombreux brevets teis que les brevets 
amerlcains US-A-3 220 972. US-A-3 284 .406. 
US-A-3 436 366, US-A-3 697 473 et US-A-4 340 709. 20 

A la connaissance de la demanderesse \\ n*est pas 
connu d'Lrtiliser des compositons polyaddition en 
podologie. Par centre II est bien connu, notarriment 
par les brevets britanniques GB-A-1 430 285, 
GB-A-1 492 61 6. GB-A-1 570 41 1 . GB-A-2 091 748 et 25 
les brevets europeens EP-A-152 887, EP-A-158 141, 
EP-A-162 211. EP-A-t66 107 et EP-A-169 365 
d'utiliser des compositions polyaddition en art 
dentaire pour realiser des masses de surmoulage 
des empreintes ou des porte-^empreintes de dents. 30 

Une autre grande famille de composition pateuse 
diorganopolysiioxane vulcanisable a temperature . 
ambiante est la famille des compositions polycon- 
densation comprenant generalement un diorgano- 
polysiioxane a terminalsons silanol, un polyalcoxysl- 35 
lane ou un polyalcoxysiloxane et un catalyseur a 
retain. 

11 est connu d'utiltser des compositions polycon- 
densation coulantes et non pas pateuses en podolo- 
gie. II est egalement connu depuis longtemps 40 
d'utiliser en art dentaire des compositions polycon- 
densation (voir par exempie le brevet brltannique 
GB-A-1 041 851). 

La podologie comprend la th^rapeutique des 
pieds et des orteils (doigts de pieds) au moyen 45 
d 'actions mecaniques eng en drees par des semelles 
ou- des Gousslnets en contact avec au moins une 
partie de la surface des pieds et/ou des doigts de 
pieds en particulier entre les doigts de pieds. Ces 
semelles et coussinets constituent des appareil- 50 
lages podologiques denbmmes ortheses utilises en 
orthoplastie permettant notamment de corriger et 
de prevenir la deformation et les biessures par 
frottement des orteils et de la voute piantaire. II 
existe a Pheure actuelle en podologie un besoin 55 
d'une composition silicone vulcanisable a tempera- 
ture amblante qui presente I'ensemble des pro- 
prietes suivantes : 

- une toxicite nulle ou quasi nulle, . 

- une conservation dans le temps (temps de 60 
stockage) suffisante, 

- Pabsence de degagement gazeux ou de produits 
etrangers iors de la vulcanisation. 



- une grande facilite d*emplol iors de la realisation 
des semelles ou coussinets ci-dessus, 

- un tres faible retralt, 

- une bonne resistance k Tabrasion, 

- une durete suffisante. 

La presente invention a resolu le probleme 
cl-dessus se presentant specif iquement en podolo- 
gie, en proposant une composition diorganopolysi- 
ioxane pateuse vulcanisable a temperature ambiante 
en un elastomere, caracterisee en ce qu'elle com- 
porte : 

1. - un mefange detrois diorganopolysiioxane 
vinyle comporfant chacun au moins deux 
radicaux vinyle par molecule :: 

1.a. -au moins une gomme diorganovl- 
nylorganopolysiloxane de formule : 
R'R2SiO(R2SXiO)n (RR"SiO)mSiR2R' (1) 
dans laquelle les radicaux R identiques ou 
differents sont ciioisis parmi un radical 
alkyle en Ci -Cs inclusivement, eventueller 
ment substitue par des atomes d'halo- 
genes et des radicaux cyano. et un radical 
phenyle, au moins 50 0/o en nombre des 
radicaux R etant des radicaux metiiyle, R' 
et R" est un radical vinyle ou un radical R 
avec la condition que si R' est un radical R, 
R" est un radical vinyle et si R'' est R, R' 
e.st un radical vinyle, n. et m sont des 
nombres entiers tels que la vfscosite de la 
gomme soit superieure a 1 000 000 mPa.s 
a 25*^0, de preference comprise entre 
5 000 000 et 30 000, 000 mPa.s a25 ° C, 

l.b. - au moins une huile diorganopolysi- 
ioxane de formule (1) cl-dessus dans 
iaquelle R, R', R" ont la signification 
donnee ci-dessus et n et m sont des 
nombres entiers choisis de telle sorte que 
la viscosite de I'huile soit comprise entre 
20 000 et 200 000 mPa,s a 25 ^C. de 
. preference comprise entre 50 000 et 
150000 mPa.s. 

1.0. - au moins une huile diorganopolysi- 
ioxane de formula (1) ci-dessus dans 
laquelle R, R' et R'' ont la signification 
donnee ci-dessus et n et m sont des 
nombres entiers choisis de telle sorte que 
la viscosite de f'iiuile soit comprise entre 
500 et 1 0 000 mPa.s a 25 ^ C, de preference - 
comprise entre 2 000 et 5 000 mPa.s. 
2. -Au moins un organohydrogenopolysilo- 
xane ayant une viscosite comprise entre 2 et 
1 000 mPa.s a 25 de preference comprise 
entre 5 et 500 mPals.' dont les radicaux 
organiques sont des radicaux R ayant la 
signification ci-dessus. 

■ 3. - .Une quantite catalytiquement efficace 
d'un compose d'un metal du groupe du platine. 
^ 4, - Une charge choisie parmi Thydroxyde 
d'aluminium seche et Talumine. 
5, - Une quantite efficace de plastifiant. 
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Les diorganopolysiloxane 1 sont des produits bien- 
connus disponibles industriellement, de plus ils 
peuvent etre fabriqu6s par de nombreux precedes 
decrits dans la litterature. 

Les radlcaux R des diorganopolysiloxane 1 peu- 
vent §tre par exemple des radlcaux methyle, 6thyle, 
propyle, isopropyle, butyle, pentyle, trifIuoro-3,3,3 
propyle, beta-cyan otethyle et gamma-cyanopropyle. 

A titre d'exemples concrets de motifs constltuant 
les diorganopolysiloxane 1 on peut citer ceux de 
formules : 
(CH3)2 SiO 
(CH3)(C6H5) SiO 
CH3(C2H5)SiO 
CH3CH2CH2(CH3) SiO 
(CH3)3 SiOo.5 
(CH3)2CH2 - CH SIOo.5 
CH3(C6H5)2 SiOo.5 
CH3(C6H5)(CH2 -= CH) SiOo.5 
CH3(CH2 - CH) SiO 
C6Hs(CH2 = CH) SIO 
CH3CH2(CH2 = CH) SIO 

D'autres motifs, par exemple de formules CH3 
SiOo.5 et SiOs peuvent etre melanges avec les motifs 
precedents, cependant lis representent une faible 
quantite ne depassant pas 2 0/0 molaire de Tensem- 
ble des motifs diorganoslloxyie et triorganosiloxyle. 

Les diorganopolysiloxane 1 presentent done des 
radlcaux vinyle aux extremites de ciiaine, [motif 
terminal {CH2 = CHjRaSIOo.s] et/ou dans lachaine, 
[motif (CHz = CHjRSiO], les dlff^rents motifs dlor- 
gariosiloxyle etant generaiemeht r6partis de fa<?on 
statistique. 

De pref§risnce, la gomme 1.a. pr^sente entre 
0,005 et 0,5 mole 0/0 de ses motifs entrant dans sa 
composition choisis parmi ceux de formules 
(CH2 = CH)RSiO et (CH2 = CH)R2SiOo.5. 

Pour les huiles 1 .b. et 1 .c. cette teneur molaire en 
motif vinyle est respectivement comprise entre 0,05 
et 3 moles 0/0 et entre 0,1 et 10 moles 0/0, 

L'organohydrogenopolysiloxane (2) peut etre li- 
n6aire cyclique ou ramifie. 

L'organohydrogenopolysiloxane (2) sensiblement 
lin^aire ou ramifie possede des motifs de formule 
generate moyenne : 



2 

dans iaquelle les radicaux R identiques ou differents 
ont la signification cl-dessus. mais la possibilite pour 
certains radicaux R de repres enter des radicaux 
vinyle n'est pas exclue. De preference au moins 
80 0/0 des radicaux R sont des radicaux methyle, 

Le symbols x represente un nombre quelconque 
ailant de 1 a 1,99, le symbole y represente un nombre 
quelconque ailant de 0,1 a 1 , la somme x + y allant 
de 1,7 a 2,6. De preference sont utilises comme 
organohydrogenopolysiloxanes (2) des methylhy- 
drogenopolysiioxanes. 

Les organohydrogenopolysiloxanes (2) sont dis-. 
ponibles sur le marche des silicones, de plus leurs 
techniques de preparation sont maintenant bien au 



point. L'une des techniques les plus utilisees 
consiste. dans un premier temps, A cohydrolyser 
des melanges appropri^s constitues de chlorosi- 
lanes choisis parmi ceux de formules : RsSiCI, 
R2SiCl2. RSiCis. SiCi4. HR2SiCI. HRSiCl2, HSiCls. Par 
melanges appropries dolvent etre compHs des 
melanges qui renferment chacun, par atome de 
silicium, un nombre de radicaux R et un nombre 
d'atomes d*hydrogene coTncidant respectivement 
avec les valeurs representees par les symboles x et 
y de la formule generale moyenne. la somme de ces 
nombres devant egalement coTncider avec les 
valeurs permlses pour la somme x -f y. 

Dans un deuxleme temps les cohydrolysats sont 
portes k une temperature ailant de 80 a 220 °C de 
preference en presence d'agents acides tels que 
Taclde sulfurique, les terres activees par un acide. 
Lors de ce chauffage il se produit un rearrangement 
des liaisons siioxaniques ainsi que la condensation 
des groupes SIOH. Ces transformations conduisent 
aux polymeres organohydrogenopolysiioxanes (2) 
. qui p6ss§dent ainsi, en fohctlon des melanges de 
chlorosilanes de depart, des structures lineaires. 
cycliques ou ramifiees. 

Parmi les polymeres lineaires peuvent etre cites, 
a titre illustratif. ceux reppndant aux formules 
suivantes : 

(CH3)3Si[OSiH(CH3)]gOSi(CH3)3. 

H(CH3)2Si[OSiH(CH3)]gOSI(CH3)2H 

(OH3)3SI[OSiH(CH3)]g[OSi(CH3)2]hOSi(CH3)3* 

H(GH3)2Si[OSiH(CHa)]g[OSI(CH3)20Si(CH3 )2H 

(CH3)2C2H5[OSi(CH3)H]pOSi(CH3)3 

(CH3)3Si[OSi(CH3)H]p[OSi(CH3)C2H5]qOSi(CH3)3 

(CH3)2C2H5Si[OSI(CH3)H]pOSiC2Hs(CH3)2 

(CH3)2(n.C3H7)Si[OSi{CH3)H]pOSi(n.C3H7){CH3)2 

(CH3}3Si[OSi(C2H5)H]p'[OSi(CH3)2]q'OSi(CH3)3 

(CH3)3Si[OSi(CH3)H]p[OSi{CH3)CH = CH2]qO- 

Si(CH3)3 

(CH3)2CH2-CHSi[OSi(GH3)H]pO- 
SiCH = CH2.{CH3)2 

dans lesquelles le symbole g represente un nombre 
quelconque allant de 3 a 120, h un nombre 
quelconque allant de 1 a 50, p un nombre quelcon- 
que allant de 6 a 60, p' un nombre quelconque allant 
de 1 a 15, q un nombre quelconque allant de 1 a 10, 
q' un nombre quelconque allant de 7 a 40. 

Ces polymeres lineaires poss^dent g6neralement 
une viscosite peu elevee, elle s'echeionne par 
exemple de 5 mPa.s a 500 mPa.s a 25 °C. 

Parmi les polymeres cycliques peuvent etre cites 
a titre illustratif ceux r§pondant aux formules 
suivantes : 

[O.Si(CH3)H]4, [OSi(CH3)H]5. [OSi(CH3)H]6. 
[OSI(CH3)H]3, 

[OSi(CH3)H]3[OSi(CH = CH2lCH3) , [OSi(C2H5)H]3 

Quant aux polymeres ramifies ils sont constitues 
chacun d'une combinaison de motifs choisis parmi 
ceux de formules RsSiOo.s, .R2SiO, RSiOi.s, Si02. 
HR2SiOo,5. HRSiO, HSiOi,5, chaque combinaison 
qui definit un polymere renferme au moins un motif 
cholsl parmi ceux de formules RSIO1.5. SIO2. 
HSiOi,5. les motifs 6tant cependant rdpartis d'une 
maniere telle que la formule moyenne, ramenee a un 
silicium, de chaque polymere est englobee dans la 
formule generale moyenne precitee. 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50. 



55 



60 



5 



0 263 039 



6 



La viscositi de ces poIymSres s'6tale de 2 mPa.s 
a 25 *C ^ 10 000 mPa.s a 25 **C. 

Atitre d'exemples concrets de polymqres ramifies 
de faible viscosite, peuvent etre cites : 
- ceux repondant aux formulas ci-apr6s : 
CH3Si[OSi(CH3)2H]3, Si[OSi(CH3)2H]4 
HSi[OSi(CH3)3][OSi(CH3)2H]2. n.C3H7Si[0- 
Si(CH3)2H]3 

Si[OSi(CH3) (C2H5) H] [OSi (CH3)2H]3 

ceux constitues de motifs SiOa et 
H(CH3)2S?Oo.5de rapport CHs/Si 1 a 1,5, 

Generalement les constituants (1) et (2) se 
trouvent dans la composition en quantite telle que le 
rapport en nombre des groupes SiH sur les groupes 
SiVi soit compris entre 0,5 et 5, de preference entre 
0,6 et 2,5. 

On peut utiliser comme catalyseur (3) des com- 
poses d'un mefal du groupe du platine, enparticuiier 
leurs sels et complexes notamment les complexes 
de platlne-olefine comme decrit dans les brevets 
US-A-3 159 601 et US-A-3 159 662. les produits de 
reaction des derives du platine avec des alcools, des 
aldehydes et des ethers decrits dans le brevet 
US-A-3 220 972, les catalyseurs platine-vinyisnoxane 
decrits dans les brevets franpals FR-A-1 313 846 et 
son addition 88 676 et le brevet frahqais 
FFI_A-1 480 409 ainsi que les complexes decrits dans 
les brevets americains US-A-S 715 334, 
US-A-3 775 452 et US-A-3 814 730 et les brevets 
fran<?al$ FR-A-2 575 085 et FR-A-2 575 086, ainsi 
qu'un catalysfeur au rhodium tel que decrit dans les 
brevets US-A-3 296 291 et US-A-3 928 629. 

Les metaux pref eres du groupe du platine sont le 
platine et le rhodium ; le ruthenium bien que moins 
actif mais moins cher, est egalement utilisable. 

On utilise generalement de 5 a 1 000 ppm, de 
preference de 50 a 400 ppm, de catalyseur calcules 
en poids de metal par rapport au poids des 
polyslloxanes 1 et 2. 

La charge 4 utilisee dans la composition de 
invention est de Talumine tinement broyee dont la . 
taille de particule est comprise entre 0,1 et 50 pjn, de 
preference entre 1 et 20 p.m. L'alumine utilisable 
peut etre"^de Palumine hydratee ou au moins 
partieliement deshydratee. On peut egalement utili- 
ser rhydroxyde d'aiuminium seche, fabrique par 
precipitation par voie humide, de granulometrie 
analogue a celle de I'alumine indiquee ci-dessus. 
Ulnteret principal de ces charges est de ne pas 
inhiber Taction catalytique du catalyseur. 

Jusqu'a 50 9/0 en poids. de preference jusqu'a ' 
20 0/0 eh poids des charges 4 peuvent etre rempla- 
cees par des charges siliceuses diluantes de 
surface specifique inferieure generalement a 50 
m^/g. de granulom6tr!e analogue a celfe de i'alunnine 
indiquee ci-dessus comme par exemple le quartz 
broye et les terres de diatomees. 

Comme plastifiaot 5 on peut utiliser des plastl- 
fiants liquides a temperature ambiante teis que de 
I'hulle de vaseline, de rhuile- de . parafflne, du 
dioctylphtalate. des phosphates tels que le tnoctyl- 
phosphate (FR-A-2 415 132), les polybutene (FR- 
A-2 256 231), des cycloalkylbenzene 
{PR-A-2 392 476). des all^lbenzene 
(PR-A-2 446 849) et un polymere dimethylpolysilo- 



xane bloque trimethylsiloxyle de viscosite comprise 
entre 2 et 80 mPa.s a 25 ''C. 

On peut egalement utiliser des plastifiants solides 
mais mous a temperature ambiante et presentant un 

5 point de fusion compris entre 30 et 60 ° 0. Des cires 
ou des microcires de paraffines conviennent plus 
partlculierement. 

De fapon preferee on utilise un plastifiant 5 
constitue par un melange de plastifiants liquides et 

10 sondes definis ci-dessus. la quantite de plastifiant 
solide pouvant atteindre 30 0/0 en poids du poids 
total de plastifiant 5 utilise. 

Uhomme de metier n*aura aucune difficulte a 
choisir des quantites adaptees de constituants 1 a 5 

15 en vue d'obtenir une composition pateuse, non 
collante au toucher, vulcanisant en une duree 
comprise entre 3 et 10 mn et presentant une durete 
Shore A comprise de preference entre 30 et 60 en 
moins .de 10 minutes. 

20 De fapon a assurer leur conservation et a 
presenter une tenue au stockage convenable, les 
compositions de Tinvention sont conditionnees 
dans au moins deux composants ou 'emballages 
contenant les divers melanges possibles des consti- 

25 tuants 1 a 5, en evitant toutefois de condltionner 
dans le meme erhballage les constituants 2 etS. 

Des compositions convenant plus partlculiere- 
ment comportent (en parties en poids de consti- 
tuants 1 a 5) : 

30 1. -100 parties, 

2. - 2 a 20 parties, de preference 4 a 1 2, 

3. - 5 a 1 000 ppm par rapport au poids de 1 et 

2, 

4. - 50 a 500 parties, de preference 1 50 a 300, 
35 5. - 5 a 100 parties, de preference 10 a 50. 

En ce qui concerne le constituant 1 on utilise de 
preference pour 100 parties de l.a, de 50 a 100 
parties de 1.b. et de 20 a 60 parties de I.e. 

Les compositions selon I'invention conviennent 
40 tout partlculierement pour reaiiser des semelles 
orthopediques et des coussinets a placer sur ou 
entre les ortells pour corriger les ongles incarnes, 
pour prevenir I'apparitlon de durillons et d'oignons. 
pour corriger le chevauchemerit ou la deformation 
45 des orteils. 

Les compositions selon Plnvention sont Egale- 
ment utilisables pour la prise d'empreintes du 
conduit auditif ou pour reaiiser des bouchons du 
conduit auditif pour amortir les bruits ou pour 
50 proteger I'oreille interne de Pexterieur. 

Un autre avantage des compositions selon I'inven- 
tion reside en ce qu'elles sont egalement utilisables 
pour la production d'empreintes dentaires ou de 
porte-empreintes. 
55 D'autres avantages et caracteristiques de la 
presente invention apparattront a la lecture de 
Pexemple suivant donne a titre illustratif. nullement 
limitatif. 

60 ■ EXEMPLE 1 :„ 

On prepare un premier empatage (partle A) en 
melangeant intimement les ingredients suivants. les 
parties etant exprimees en poids : 

65 
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1/- polysiloxane 1.a., 1.b., Ic. : 

LsL-une gomme methylvinyldim6thylpolysi- 
loxane bloquee k chacune de ses extremites 
par un motif dimethylvinylsiloxyle comportant 
dans la chaine 360 ppm de radicaux vinyle sous 
ia forme de motif methylvlnylsiloxyle at 120 ppm 
de radicaux vinyle en bout de chaJne sous la 
forme de motif dimethylvinylsiloxyle de vlsco- 

site de 10 000 000 mPa.s a 25 '^C 20 

parties 

1 .b. - une huHe dimethylpolysiloxarie bloquee 
a chacune de ses extremites par un motif 
dimethylvinylsiloxyle de viscosite 100 000 mPa.s 
a 25 C contenant 0,08 o/o en poids de radicaux 
vinyle 17 parties 

1.C. - une huile dimethylpolysiloxane bloquee 
a chacune de ses extremites par un motif 
dimethylvinylsiloxyle de viscosite 3 500 mPa.s k 
25 ° C contenant 0,2 o/o en poids de radicaux 
vinyle 15 parties 

Charges 4 : 

4. a. - de I'alumine finement broyee de diame- 
tre particulaire moyen compris entre 1 et 20 jim 
(alumine SH 100 corrimercialisee par RHONE- 
POULENC) 130 parties 

4-b. - de la terre de diatom§es (cellite) de 
. diametre particulaire moyen compris entre 1 et 
20 [im 5 parties 

5 Plastifiants : 

5. a. - de j'huile de vaseline 1 1 parties 

5.b. - de la paraffine de point de fusion 55 °C 

3 parties 

On ajoute a la partie A 200 ppm de .platine metal 
calcules par rapport au poids total de polymere 1 
des parties A et B sous ia forme d'un complexe du 
platine prepare a partlr de Tacide chloroplatinique et 
de divinyI-1,3 tetramethyl-1,1,3,3 disiloxane comme 
decrit k Texemple 6 du brevet americain 
US-A-3 814 730. 

Partie B : 

On melange les ingredients suivants (les parties 
6tant en poids) en utilisant, sauf indications 
contraires, les memes ingredients qu'a ia partie A. 

Polymere 1 : 

La. - 20 parties 

1.b. - 18 parties 

I.e.- 10 parties 

Polymere 2 : 

Copolymere hydrogenomethyldimethylpolysilo- 
xane comportant des motifs methylhydrogenosilo- 
xyle et dimethylsiloxyle et a terminaisons trimethylsi- 
loxyle ayant environ 1 Q/o en poids d'atomes d'hydro- 
gene lies au silicone et une viscosity d'environ 45 
mPa.s a 25 "C. 

Charges 4 : 

4.a. - 70 parties 

4.b. - 40 parties 
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Plastifiants 5 : 

5.a. - 11 parties 

.5.b. - 3 parties 

On melange les parties A et B en proportions 
equipond6raJes. Le temps utile d'utilisation de la 
composition pateuse obtenue est de 5 minutes. 

La r6tlculatlon complete 4 25 a lieu au bout de 
• 10 minutes avec une durete Shore A 40. 

Le retrait Iin6aire est de 0,02 Q/o aprds six heures 
a 25 "0 et de 0,09 o/o apres 7 jours. 

A I'aide de cette composition on realise de petits 
coussinets pour la podologie que Ton place de ifapon 
adapt6e a un patient ayant des ortiels qui se 
chevauchent. Au bout de deux mois d'utilisation par 
le patient, le coussinet a conserv6 sa forme initlale et 
n'a pas subi d 'abrasion. 



20 Revendications 



1 Composition diorganopolysiJoxane pa- 
teuse vulcanisable a temperature ambiante en 
un elastomere, caracteris6e en ce qu'elle 
comporte : 

1 . - un melange de trois diorganopolysi- 
loxane vinyl6 comportant chacun au moins 
deux radicaux vinyle par molecule : 
1 .a. - au moins une gomme diorganopoly- 
siloxane de formule : 
R'R2SiO(R2SXiO)nrRR"SiO)mSiR2R'(1) 
dans laquelle les radicaux R identiques ou 
drff^rents sont choisis parmi un radical 
alkyle en Ci-Cs inciusivement, eventuelle- 
ment substitu§ par des atomes d'halo- 
genes et des radicaux cyano et. un radical 
phfenyle, au moins 50 o/o en nombre des 
radicaux R etant des radicaux methyle. R' 
et R" est un radical vinyle ou un radical R 
avec la condition que si R' est un radical R. 
R" est un radical vinyle et si R" est R, R' 
est un radical vinyle, n et m sont des 
nombres entiers tels que la viscosity de la 
gomme soit superieure a 1 000 000 mPa.s 
a 25 °C, de preference comprise entre' 
5 000 000 et 30 000 000 mPa.s i 25 °C. 
I.b. - au moins une huile diorganopolysilo- 
xane de formule (1) cl-dessus dans la- 
quelle R, R', R" ont la signification donnde 
ci-dessus et n et m sent des nombres 
entiers choisis de telle sorte que la 
viscosite de Thuile soit comprise entre 
20 000 et 200 000 mPa.s a 25 **C, de 
preference comprise entre 750 000 et 
150 000 mPa.s. 

1 .c. - au moins une huile diorganopolysilo- 
xane de formule (1) ci-dessus dans la- 
quelle R, R' et R" ont la signification 
donnee ci-dessus et n et m sont des 
nombres entiers choisis de telle sorte que 
la viscosite de I'huile soit comprise entre 
500 et 10 000 mPa.s a 25 °C, de preference 
comprise entre 2 00 et j5 000. 

2. - Au moins un organohydrogenopoly- 
siloxane ayant une viscosite comprise 
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entre 2 et 1 000 rinPa-S a 25 "^O, de 
preference entre 5 et 500 mPa.s, dont les 
radicaux organrques sont des radicaux R 
ayant la signification ci-dessus. 

3. -Una quantite catalytlquement effi- 
cace d'un compose d'un metal du gfoupe 
du platine. 

4. -Une charge choisre parmi rhydro- 
xyde d'aluminium seche et I'alumine. 

5. - Une quantite efficace de plastifiant 

2. - Composition selon la revendlcation 2, 
caracterisee en ce que jusqu'a 50 Q/o en poids 
de ia charge 4 est remplace par des charges 
siiiceuses diluantes. 

3. - Composition selon les revendications 1 75 
et 2, caracteris6e en ce que les plastifiants 5 
sont un melange de plastifiant liquide et solide. 

4 - Composition selon la revendlcation 3. 
caracterisee en ce que ie plastifiant liquide est 
choisi parmi I'huile de vaseline. Thuiie de 20 
paraffine, les cycloalkylbenzene. les alkylben- 
zene et un polymere dimethylpolystloxane bio- 
que trimethyisiloxyle. de viscositd comprise 
■ entre2et80mPa.sa25°C- 

5. - Composition selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce 
qu'elle comporte en parties en poids de 
constituants 1 a 5 : 

1. - 100 parties, 

2. - 2 a20 parties, de preference 4 a 12^ 

3. - 5 a 1 000 ppm par rapport au poids 
de1et2, " 

4. - 50 a 500 parties, de preference 150 

a 300, 

5. -5 a 100 parties, de preference 10 a 35 

50. . ^ 

6. - Composition selon la revendlcation 5. 
caracterisee en ce que pour 100 parties de l .a. 
elle comporte 50 ^ 150 parties de 1 .b. et de 20 a 
120 parties del.c. 

7. - Utilisation de compositions telles que 
definies a Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 6 a la realisation d'ortheses en 
podologie. d'empreintes dentaires ou d'em- 
preintes du conduit auditif . 
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Abstract of EP0263039 
The paste contains: 

1. -3 vinyl diorganopolyslloxanes including one gum and two oils of differing viscosity, 

2. - an organohydrogenopolysiloxane, 

3. - a platinum-based catalyst, 

4. -3 filler chosen from alumina and aluminium hydroxide, 

5. - a plasticiser. 
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